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Polymeres zwitterioniques comprenant des unites de type betaine et utilisation de 

polymeres zwitterioniques dans des fluides de forage 

La presente invention a pour objet de nouveaux polymeres comprenant des unites 
5 de type betaTne, ainsi que i'utilisation de polymeres zwitterioniques dans des fluides de 
forage, notamment en tant qu'agent inhibiteur de gonflement d'argiles. 

Lors d'operations de forage de puits, notamment de puits destines a recuperer des 
gisements sous-terrain de petrole et/ou de gaz, on utilise des fluides de forage destines 

1 0 a lubrifier, nettoyer et refroidir ies outils de forage et la tete de forage, et/ou a evacuer la 
matiere degagee lors de forages (roches deblayees). Les fluides de forage sont aussi 
utilises pour nettoyer le puits. lis fournissent egalement la pression necessaire a 
supporter le paroi du puits avant consolidation. Les fluides sont usuellement appeles 
«boues de forage». Apres le forage, les parois du puits sont generalement consolidees 

1 5 par un materiau cimentaire. 

Lors du forage, les parois de la roche, en particulier de roches argileuses 
sensibles a I'eau, ont tendance a gonfler. Des problemes operationnels sont lies a ces 
argiles. Le gonflement peut gener I'ecoulement du fluide ou le passage de I'outil de 
forage. De plus, le gonflement peut mener a une desagregation de la paroi. Cette 

20 desagregation peut causer des irregularites dans le puits et ainsi creer des points de 
faiblesse mecanique. 

D'autre part, la matiere argileuse desagregee est liberee dans le fluide et peut 
poser des problemes de controle de la viscosite du fluide: les matieres argileuses, en 
presence ou non d'une concentration importante en sels (saumure), ont tendance a 

25 augmenter fortement la viscosite. Cette augmentation peut etre nefaste: si elle devient 
trop importante, les outils de forage sont endommages. Le puits peut meme etre rendu 
inutilisable. 

Par ailleurs, les roches argileuses deblayees peuvent avoir tendance a s'agreger 
dans le fluide de forage. On parle d'un phenomene d'accretion. L'accretion peut gener la 
30 circulation des fluides, et peut bloquer mecaniquement la tete de forage (phenomene de 
«bit-balling»). 

Pour resoudre ces problemes, il est connu d'ajouter dans les fluides de forage des 
polymeres destines a consolider les parois («well bore consolidation^. On utilise ainsi 
de maniere courante, entre autres, des polyacrylamides partiellement hydropses 
35 (PHPA, «partially hydrolyzed polyacrylamide»). On pense que ces polymeres forment 
un film polymerique a la surface des parois, encapsulent plus ou moins les roches 
deblayees, et inhibent ainsi Fhydratation et/ou la desagregation des argiles. Les 



